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WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherche nberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN , zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/CH 01/00183 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) | 

26/03/2001 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

03/05/2000 


Anmelder 

BRACKER AG et al . ' 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherche nbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittett. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. / 

/ 

Dieser internationale Recherchenbericht umfafct insgesamt _2 Blatter. 

|X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 

/ 



1. 



2. 
3. 



Grundlage des Berichts \ 

a. Hinsichtiich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

j ] in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| ] zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

[ ] bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht tiber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| | Bestimmte AnsprOche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitiichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

|X| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
'I | wurde der Wortlaut von der BehOrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 

rzn wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherch en berichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. A 



[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 

| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzelchnet. . . . . 
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INTERN ATIONALER 



HERCHENBERICHT 



tnt^^^nales Aktenzelchen 

PCT/CH 01/00183 



A. KLASSIF1ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 D01H7/60 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 D01H C23C 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 4 677 817 A (KANAI HIROYUKI) 
7. Juli 1987 (1987-07-07) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

WO 99 49113 A (BRAECKER AG ;KAEGI J0ERG 
(CH); 0BERH0LZER FRANZ P (CH)) 
30. September 1999 (1999-09-30) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

DE 43 03 763 A (PR0SIN0 SRL) 

14. Oktober 1993 (1993-10-14) 

Spalte 1, Zeile 60 -Spalte 2, Zeile 55 



1,7 



1,7 



1,7 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patenttamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 
"A' VerSffentlichung, die den alkjemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht ate Besonders bedeutsam an z use hen ist 

■E' alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
An me Ide datum verdffentlicht worden ist 

'L' Verdffentlichung, die geekjnet ist, einen PrioritStsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Ver6ffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

•O* Verdffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

'P' Veroffentlichung. die vor dem internationaJen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorttatsdatum verdffenllicht worden ist 



'T Spatere VerSffentlichung, die nach dem internationalen Anmektedatum 
oder dem Prioritatsdatum ver6ffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann altein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht ate neu Oder auf 
erf indertecher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf indertecher Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

'&' Verdffentlichung, die Mitglied derselben PatentfamiSie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



18. Juli 2001 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



31/07/2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Palentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bedlensteter 



Henningsen, 0 
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VERTRAG DIE INTERNATIONALE ZUSA^^NARBEIT 

AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowre Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

RWr/ps-2828 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/CH 01/00217 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

04/04/2001 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

14/04/2000 


Anmelder 

MASCHINENFABRIK RIETER AG et al . 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherche nbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt _2 Blatter. 

[X| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Benefits 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der BehcVde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. * 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die intemationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| ] in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mitder internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

bei der Behdrde nachtraglich in schriftJicher Form eingereicht worden ist 

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftJiche Sequenzprotokoll nicht uber den Often barungsge halt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde EinheitJichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

|X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

|Y| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vortegen. 

6. Folgende Abblldung der Zeichnungen ist mlt der Zusammenfassung zu verOffentlichen: Abb. Nr. 1 



[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keinederAbb. 

I J weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 

| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



Page Blank (uspto) 



INTERN ATIONALER 



m 



HERCHENBERICHT 



Int^^Bnales Aktenzeichen 

PCT/CH 01/00217 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 D01H4/36 D01H4/02 



Nach der Internationa len Patentklassifikation (IPK) oder nach der nalionaten Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCH1ERTE GEBIETE 



Recherchierter MindestprGfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 D01H 



Recherchierte aber nicht zum MindestprGfstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



DE 197 46 602 A (STAHLECKER HANS 
;STAHLECKER FRITZ (DE)) 
29. April 1999 (1999-04-29) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 



EP 0 893 518 A (ANTHONY PHILLIP K) 

27. Januar 1999 (1999-01-27) 

Seite 4, Zeile 3 - Zeile 8; Abbildung 2 



16,30, 
34,35, 
39,41 

1-15, 

17-29, 

31-33, 

36-38, 

40,42-49 

1,9 



□ 



Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 
'A* Verdffentlichung, die den alkjemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht ate beso riders bedeutsam anzusehen ist 

'E' arte res Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
An me kJe datum verdffentlicht worden ist 

'L' Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifeihaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Verdffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

•P* Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffenlllcht worden ist 



"T Spalere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundefiegenden 
Theorie angegeben ist 

*X* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

4 Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mil einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebrachl wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

'&' Verdffentlichung. die M it g lied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



18. Juli 2001 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



31/07/2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patent laan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Henningsen, 0 
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Publication 
date 



Patent family 
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Publication 
date 



DE 19746602 A 
EP 0893518 A 



29-04-1999 



27-01-1999 



US 6058693 A 
US 5911676 A 
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15-06-1999 
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(12) NACH DEM VERTRAG LJBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Bliro 




lillllllllllllllllllllllllllllMlllllIOIIIIIllill 



(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

8. November 2001 (08.11.2001) PCT WO 01/83864 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : D01H 7/60 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH0 1/001 83 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

26. Marz2001 (26.03.2001) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Verdffentlichungssprache: 
(30) Angaben zur Priori tat: 



Deutsch 
Deutsch 



867/00 



3. Mai 2000 (03.05.2000) CH 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mil Ausnahme 
von US): BRACKER AG [CH/CH]; Obermattstrasse 65, 
CH-8330 Pfaffikon (CH). 

(72) Er finder; und 

(75) Erfinder/Anm elder (nurfur US): KAGI, Jorg [CH/CH]; 
Drossli, CH-8498 Gibswil (CH). 

(74) An wait: SCHAAD, BALASS, MENZL & PARTNER 

AG; Dufourstrasse 101, CH-8034 Zurich (CH). 



(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 

AT (Gebrauchsmuster), AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, 
CA, CH, CN, CR, CU, CZ, CZ (Gebrauchsmuster), DE, DE 
(Gebrauchsmuster), DK, DK (Gebrauchsmuster), DM, DZ, 
EE, EE (Gebrauchsmuster), ES, FI, FI (Gebrauchsmuster), 
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, 
SD, SE, SG, SI, SK, SK (Gebrauchsmuster), SL, TJ, TM, 
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, 
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), 
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 
TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, 
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), 
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, 
MR, NE, SN, TD, TG). 

Verdffentlicht: 

— mil international m Recherche nbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erldarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(54) Title: RING TRAVELER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME 
=! (54) Bezeichnung: RINGLAUFER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG 



20a 




(57) Abstract: The invention relates to a ring traveler 
(10) comprising an uncoated core (20) that consists of an 
iron material. Said core is provided with an optionally 
composite nitrated marginal layer (23; 24) at least in the 
area of the running surfaces (1) with which it slides on 
the ring of a ring spinning frame or ring twisting frame. 

(57) Zusammenfassung: Der erfindungsgemasse Ring- 
laufer (10) weist einen aus Eisenwerkstoff bestehenden, 
nicht beschichteten Kem (20) auf, der zumindest im Be- 
reich der LaufTlachen (1), mil denen er auf einem Ring 
einerRingspinn- oderRingzwirnmaschine gleitet, mit ei- 
ner gegebenenfalls mehrteiligen, nitrierten Randschicht 
(23; 24) versehen isL 



t 
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WO 01/83864 



- 1 - 



PCT/CH01/00I83 



Ringlaufer und Verfahren zu dessen Herstellung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines Ringlaufers fur Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen 
5 sowie sowie einen Ringlaufer nach Anspruch 1 bzw. 7. 

Ringlaufer von Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen werden 
mit hoher Umlaufgeschwindigkeit (30m/s bis 50m/s) auf 
Ringen der entsprechenden Ringspinn- oder Ringzwirn- 
maschinen bewegt. Sowohl die Kontaktf lache zwischen 

10 Ringlaufer und Ring als auch die Kontaktf lache zwischen 
Ringlaufer und Faden sind einem hohen Verschleiss 
unterworfen. Zur Produktionssteigerung werden jedoch 
zunehmend hohere Lauf geschwindigkeiten der Ringlaufer 
gefordert. Durch Erreichen hoherer Standzeiten sollen 

15 gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. 

Durch Beschichtung . , der';. -Ringlaufer mit entsprechenden 
Materialien konnten dereh Lauf- und Betriebseigenschaf ten 
in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Die 
Verschleissf estigkeit am Fadendurchgang konnte bisher 
20 jedoch nicht verbessert werden. 

Aus U.S. Patent 4,677,817 ist ein Ringlaufer bekannt, der 
eine Keramikschicht aufweist, die dem Ringlaufer eine 
hohere Harte sowie verbesserte Warme- und Korrosions- 
resistenz verleiht. Dieser bekannte Ringlaufer weist 
25 aufgrund der verbesserten Lauf- und Betriebseigenschaf ten 
deutlich reduzierte Betriebskosten auf. Negativ beein- 
flusst wird die Kostenrechnung jedoch durch den relativ 
hohen Herstellungsaufwand. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen 
30 Ringlaufer fUr Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen zu 
schaffen, der einerseits weiter verbesserte Lauf- und 
Betriebseigenschaf ten aufweist und andererseits mit redu- 
ziertem Aufwand herstellbar ist. Ferner ist ein Verfahren 
zur Herstellung dieses Ringlaufers anzugeben. 



WO 01/83864 



- 2 - 



PCT/CH01/00183 



Die Losung dieser Aufgabe gelingt mit einem Verfahren und 
einem Ringlaufer, welche die in Anspruch 1 bzw. Anspruch 
7 angegebenen Merkmale aufweisen. 

Ein erf indungsgemasser Ringlaufer weist einen aus Eisen- 
5 werkstoff bestehenden, nicht beschichteten Kern auf, der 
zumindest im Bereich der Laufflachen, mit denen er auf 
einem Ring einer Ringspinn- oder Ringzwirnmas chine 
gleitet oder in denen der Faden gefUhrt ist, eine ge- 
gebenenfalls mehrteilige nitrierte Randschicht aufweist. 

10 Anstatt mit erheblichem Auf wand eine Schicht, z.B. eine 
Keramik- oder Phosphatschicht, auf den Kern aufzubringen 
und gegebenenfalls nachzubearbeiten, wird dieser zumin- 
dest teilweise einer Nitrierbehandlung unterworfen, 
wahrend der dem Kern Warmeenergie sowie ein Nitriermittel 

15 als Wirkmedium zugeftihrt wird. 

Bei einer Nitrierbehandlung kann bekanntlich eine 
Versprodung sowie eine erhebliche Reduktion der 
Elastizitat des behandelten Materials auftreten. Durch 
erf indungsgemasse Steuerung der Zusammensetzung des 
20 Nitriermittels und entsprechend gewahlte Behandlungszeit 
kann die Elastizitat des Ringlaufers erhalten werden, die 
erforderlich ist, um diesen verf ormungsf rei auf 
Spinnringe aufsetzen zu konnen. 

Der Kern wird auf eine Temperatur im Bereich von 450 °C - 
25 600°C, vorzugsweise auf eine Temperatur nahe 550°C 
erwarmt und wahrend 3-60 Stunden, vorzugsweise wahrend 
etwa 24 Stunden, in dem genannten Temperaturbereich 
gehalten. Das Nitriermittel kann in Form eines 
vorzugsweise aus NH 3 - und N 2 -Teilen bestehenden Gases, 
30 einer Flussigkeit oder eines Plasmas zugefiihrt werden. 
Bereiche, in denen keine Nitrierbehandlung erfolgen soli, 
werden z.B. abgedeckt. * 

Die nitrierte Randschicht des Ringlauf erkerns besteht aus 
einer Verbindungsschicht ohne zusatzliche Diffusions- 
35 schicht, aus einer Verbindungsschicht mit zusatzlicher, 
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radial innen liegender Dif f usionsschicht oder nur aus 
einer Dif f usionsschicht . Die Verbindungsschicht weist 
vorzugsweise eine Dicke von 0,1 um - 30 urn und die 
Dif f usionsschicht eine Dicke von 1 urn - 2000 urn auf . 

5 Vorzugsweise weist das Wirkmedium, zusatzlich zu den 
Stickstof f teilen, Schwefel- und/oder Kohlenstof f teile 
auf. Durch Beimischung von Schwefel- und/oder Kohlen- 
stof fteilen kann der Reibwert reduziert werden. 
Gleichzeitig konnen die Dicken der Verbindungsschicht und 
10 der Dif f usionsschicht nach Bedarf abgestimmt werden. 

Bei der Wahl von geringen Dicken der Verbindungsschicht 
ergeben sich nur geringe Veranderungen der Rauheit der 
Kernoberf lache . 

In vorzugsweisen Ausgestaltungen der Erfindung wird die 
15 Oberf lache des Ringlaufers vor und/oder nach der 
Nitrierbehandlung zusatzlich poliert. Ringlaufer, die 
einer hohen chemischen Beanspruchung ausgesetzt sind, 
werden vorzugsweise nachoxydiert . 

Sofern ein Kern aus einem verguteten Stahl verwendet 
20 wird, entstehen wahrend der Nitrierbehandlung nur 
vernachlassigbar kleine Massanderungen . 

Die erf indungsgemassen Ringlaufer weisen wesentlich ver- 
besserte Betriebseigenschaf ten, insbesondere eine erhohte 
Lauferstandzeit sowie eine erhohte Einschneideresistenz 
an der Fadenpassage auf. Die funktionell sehr wichtige 
Einschneideresistenz im Fadendurchgang bei mechanischer 
und/oder chemischer Belastung wiirde um 50% - 200% 
verbessert, woraus ein Verbesserung der Qualitat des 
verarbeiteten Garns resultiert. Aufgrund der erhohten 
chemischen Resistenz werden ferner Garnverschmutzungen 
durch Korrosionsprodukte vermieden, die bei der Ver- 
arbeitung avivierter und chlorhaltiger Fasern bisher auf- 
traten. Aufgrund der guten Gleiteigenschaf ten wird zudem 
keine oder nur eine geringe Faserschmierung benotigt. 



25 
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Die Ringlaufer konnen zudem mit geringerem Aufwand 
hergestellt und gegebenenf alls vorhandenen individuellen 
Anforderungen angepasst werden. 

Erf indungsgemasse Ringlaufer konnen sowohl in Spinnereien 
5 als auch in Zwirnereien verwendet werden. Ihre guten 
Laufeigenschaften, wie z.B. gutes Gleiten und geringer 
Verschleiss, kommen besonders vorteilhaft im Zusammen- 
wirken mit Stahlringen zur Geltung, sie konnen aber auch 
auf anderen Ringen, wie z.B. auf gesinterten, brlinierten 
10 oder beschichteten Ringen verwendet werden. 

Der erfindungsgemasse Ringlaufer wird nachstehend anhand 
von in den Zeichnungen gezeigten Ausftihrungsbeispielen 
naher erlautert. Es zeigen rein schematisch: 

Fig. la - If verschiedene Ausf Uhrungsf ormen von Ringlau- 
15 fern, 

Fig. 2 den Schnitt durch den Kern eines Ringlau- 

fers vor dessen Bearbeitung und 
Fig. 3-5 den Schnitt durch den Kern von Ringlaufern 

nach erf indungsgemasser Bearbeitung. 

20 

Die Figuren la bis If zeigen Ringlaufer 10a, lOf in 

verschiedenen, bereits in der WO 99/49113 beschriebenen 
Ausgestaltungen. In Fig. la und lb sind C-formige 
Ringlaufer 10a, 10b gezeigt, wie sie typischer Weise auf 

25 T-Flanschringen von Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen 
eingesetzt werden. Die Figuren lc bis If zeigen hingegen 
ohr- und hakenformigen Ringlaufer 10c, lOf. Die 

Ringlaufer 10c und lOd werden auf Schragf lanschringen, 
die Ringlaufer lOe auf konisch verlaufenden und die 

30 Ringlaufer lOf auf vertikal verlaufenden Flanschringen 
verwendet . 

Mit 1 sind jeweils die Bereiche der Ringlaufer 10a, 

lOf gekennzeichnet, die wahrend des Betriebes die auf den 

Flanschringen gleitenden Laufflachen bilden. Dabei konnen 
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bei den Oformigen Ringlauferri 10a, 10b aufgrund ihrer 
symmetrischen Ausgestaltung beide Flanken a, b als 
Laufflachen dienen. Bei den ohr- oder hakenf ormigen 
Ringlaufern 10c, . .., lOf ist der Bereich 1 der 
5 Laufflachen eindeutig durch die Form festgelegt ist. 

Erfindungsgemasse Ringlaufer 10 bzw. 10a, . ..10f konnen 
in den in Fig. la, If gezeigten oder in beliebigen 

weiteren Ausgestaltungen hergestellt werden. 

Ein erfindungsgemasser Ringlaufer 10 weist einen-- aus 
10 Eisenwerkstof f bestehenden, nicht beschichteten Kern 20 
auf, der zumindest im Bereich 1 der Laufflachen, mit 
denen er auf einem Ring einer Ringspinn- oder Ringzwirn- 
maschine gleitet oder in dem Bereich, in dem der Faden 
gefiihrt wird, eine nitrierte Zone auf. Der Fadendurchgang 
15 liegt dabei in den mit 4 bezeichneten Bereichen der 
Ringlaufer 10a, lOf. 

Der Ringlaufer 10 wird dazu zumindest teilweise einer 
Nitrierbehandlung unterworfen, wahrend der dem Kern 20 
Warmeenergie sowie ein Nitriermittel als Wirkmedium 
20 zugefuhrt wird. Urn nach der Nitrierbehandlung moglichst 
glatte Oberflachen zu erzielen, wird der Ringlaufer 10 
vorzugsweise vor der Nitrierbehandlung poliert. 

Der Grundwerkstof f des Kerns 20 ist vorzugsweise ein 
unlegierter oder niedrig legierter Stahl, vorzugsweise 

25 ein Nitrierstahl . Vorzugsweise wird ein Kern 20 aus einem 
vergiiteten Stahl gewahlt, bei dem wahrend der Nitrier- 
behandlung nur vernachlassigbar kleine Massanderungen 
entstehen. Ferner enthalt der Grundwerkstof f des Kerns 20 
vorzugsweise nitridbildende Elemente wie Chrom, Vanadium, 

30 Aluminium, Molybdan, Mangan und/oder Nickel. 

Nebst der Wahl des Rohmaterials {z.B. vergiiteter Stahl) 
beeinflussen die Prozessparameter , wie Temperaturverlauf 
(Rampenprof il der Erwarmung, Haltezeit und Haltetem- 
peratur, Rampenprofil der Abkuhlung) und Zusammensetzung 
35 des Nitriermittels das Ergebnis der Nitrierbehandlung. 
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Der Kern wird in einem Ofen auf eine Temperatur im 
Bereich von 450°C - 600°C, vorzugsweise auf eine 
Temperatur nahe 550 °C erwarmt und wahrend 3-60 Stunden, 
vorzugsweise wahrend etwa 24 Stunden, in dem genannten 
5 Temperaturbereich gehalten. Das Nitriermittel kann in 
Form eines vorzugsweise aus NH 3 - und N 2 -Teilen beste- 
henden, gegebenenf alls auch H 2 aufweisenden Gases, einer 
Fliissigkeit oder eines Plasmas zugefuhrt werden. Bei der 
Plasmabehandlung, wahrend der vorzugsweise reiner Stick- 
10 stoff N 2 als Nitriermittel verwendet wird, werden 
Stickstof f atome in einer evakuierten Kammer ionisiert, 
wonach sie von der entgegengesetzt polarisierten Ober- 
flache 22 der Ringlaufer 10 angezogen werden und sich mit 
dem Eisen zu Eisennitrid verbinden 

15 Erfindungsgernass behandelte Ringlaufer 10 weisen nach der 
Behandlung vorzugsweise eine schwarz, blau, gelb oder 
weiss glanzende Oberflache 22a auf. 

Vorzugsweise weist das Wirkmedium, zusktzlich zu Stick- 
stof fteilen, Schwefel- und/oder Kohlenstof f teile auf. 
20 Dadurch kann einerseits der Reibwert reduziert und 
gleichzeitig die Bildung der nitrierten Zonen beeinflusst 
werden. 

Durch die beschriebene Nitrierbehandlung wird im Kern 20 
des Ringlaufers 10 eine gegebenenf alls mehrteilige 
25 nitrierte Randschicht gebildet, die anhand der Figuren 2 
bis 5 naher erlautert wird. 

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20 eines 
unbehandelten Ringlaufers 10. Es ist ersichtlich, dass 
tiber den gesamten Kernquerschnitt unveranderter Grund- 
30 werkstoff 21 vorhanden ist. 

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20a eines 
behandelten Ringlaufers 10, der eine dUnne, aus nitrier- 
tem Grundwerkstof f bestehende Randschicht aufweist, die 
als Verbindungsschicht 23 bezeichnet wird, in der eine 
35 weitgehende Dif f usionssattigung eingetreten ist. 
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Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20b eines 
intensiver behandelten Ringlaufers 10, der eine Verbin- 
dungsschicht 23 und darunter eine weitere aus nitriertem 
Grundwerkstof f bestehende Schicht aufweist, die als 
5 Diffusionsschicht 24 bezeichnet wird. In der Diffusions- 
schicht 24 sind stickstof f angereicherte Mischkristalle 
und ausgeschiedene Nitride enthalten. 

Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20c eines 
behandelten Ringlaufers 10 der lediglich eine Diffusions- 
10 schicht 2 4 und keine Verbindungs schicht 23 aufweisen. "" 

Die Wahl des Schichtaufbaus erfolgt nach An forde rungs - 
profil fur den Ringlaufer 10. Fur Ringlaufer 10 mit hohen 
Lauf geschwindigkeiten wird vorzugsweise eine harte Ver- 
bindungs schicht vorgesehen. Fur Ringlaufer 10, die 
15 relativ hohen Kraften ausgesetzt sind, wird, unter 
Vermeidung einer Verbindungs schicht, vorzugsweise nur 
eine zahere und trotzdem relativ harte Diffusionsschicht 
24 gewahlt. 

Die Verbindungsschicht weist vorzugsweise eine Dicke von 
20 0, 1 um - 30 urn und die Diffusionsschicht eine Dicke von 1 
um - 2 r 000 um auf. Besonders vorteilhaft ist die 
Verwendung einer Verbindungsschicht mit einer Dicke von 8 
Um - 12 um und eine Diffusionsschicht mit einer Dicke von 
100 um - 200 um. Durch die Wahl einer geringen Dicke Oder 
25 der ganzlichen Vermeidung der Verbindungsschicht konnen 
Materialbruche verhindert werden, die bisher den Einsatz 
dieser Technologie in diesem Bereich unmoglich gemacht 
haben. 

Die durch die Nitrierbehandlung entstehenden Schicht- 
30 dicken sind stark von der Stahlzusammensetzung und vom 
Oberflachenzustand der unbehandelten Ringlaufer 10 
abhangig. Grundsatzlich wird bei hohem Stickstof fangebot 
und hohen Temperaturen eine grosse Verbindungsschicht und 
bei niedrigem Stickstof fangebot und tiefen Temperaturen 
35 eine dunne Verbindungsschicht erzielt. Die Schichtdicken 
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bzw. die Dif f usionstief en sind dabei abhangig von der 
Behandlungsdauer . 

Feine, leichte Ringlaufer 10 werden zudem wahrend einer 
kurzeren Dauer behandelt als grobe, schwere Ringlaufer 
5 10. 

Durch Beimischung von Schwefel- und/oder Kohlenstoff- 
teilen kann der Reibwert reduziert werden. Gleichzeitig 
konnen die Dicken der Verbindungsschicht und der 
Dif fusionsschicht nach Bedarf abgestimmt werden. 

10 Bei der Wahl von geringen Dicken der Verbindungsschicht 
ergeben sich nur geringe Veranderungen der Rauheit der 
Kernoberf lache 22a, so dass ein anschliessendes Polieren 
der Laufflachen veriaieden werden kann. Ferner wird eine 
Versprodung des Kernwerkstof f es vermieden. 

15 Zur Optimierung des Ringlaufers 10 wird in vorzugsweisen 
Ausgestaltungen der Erfindung die Oberf lache 22; 22a des 
Kerns 20; 20a vor und/oder nach der Nitrierbehandlung 
poliert . 

Ringlaufer 10, die einer hohen chemischen Beanspruchung 
20 ausgesetzt sind, werden vorzugsweise nachoxydiert . 

Im Bereich der Lauff lache 1 muss naturlich" vornehmlich 
eine mit 3 bezeichnete Innenseite des Ringlaufers 10 
verschleissf est und mit guten Gleiteigenschaf ten ausge- 
stattet sein und daher eine nitrierte Schicht 23; 24 
25 aufweisen. Bei entsprechender Fadenspannung kann es sich 
ergeben, dass der Ringlaufer 10 seitlich verkippt auf 
einem Ring entlang lauft, so dass es sich als vorteilhaft 
erweisen kann, auch die beiden Stirnseiten 2 mit einer 
nitrierten Schicht 23; 24 zu versehen. 

30 Die Nitrierbehandlung erfolgt vorzugsweise fur den 
gesamten Ringlaufer 10, obwohl es auch moglich ist, nur 
die mechanisch und/oder chemisch stark beanspruchten 
Bereiche mit einer nitrierten Randzone zu versehen. 
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Paten tanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Ringlaufers (10) fur 
Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen, der einen aus 
Eisenwerkstoff bestehenden Kern (20) aufweist, 

5 dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (20) oder 

Teile davon einer Nitrierbehandlung unterworfen 
werden, wahrend der dem Kern (20) Warmeenergie sowie 
ein Nitriermittel als Wirkmedium zugefiihrt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
10 dass der Kern (20) auf eine Temperatur im Bereich 

von 450°C - 600°C, vorzugsweise auf eine" Temperatur 
nahe 550 °C erwarmt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Kern (20) wahrend 3-60 Stunden, 

15 vorzugsweise wahrend etwa 24 Stunden in dem 

genannten Temperaturbereich gehalten wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Nitriermittel in Form eines 
vorzugsweise aus NH 3 - und N 2 -Teilen bestehenden 

20 Gases, einer mit Stickstoff angereicherten 

'Flussigkeit oder eines mit Stickstoff angereicherten 
Plasmas zugefiihrt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Wirkmedium, zusatzlich zu 

25 den Stickstoff teilen, Schwefel- und/oder Kohlen- 

stoff teile aufweist. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kern (20) vor und/oder nach 
der Nitrierbehandlung poliert und/oder nach der 

30 Nitrierbehandlung oxydiert wird. 

7. Ringlaufer (10) fur Ringspinn- oder Ringzwirn- 
maschinen mit einem aus Eisenwerkstoff bestehenden 
Kern (20) , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens 
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ein mechanisch beanspruchter Teil des Kerns (20) , 
insbesondere die Laufflache fUr den Faden und/oder 
die auf dem Ring laufende Flache, eine nitrierte 
Randschicht (23; 24) aufweist. 

5 8. Ringlaufer (10) nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Randschicht (23; 24) aus einer 
Verbindungsschicht (23) ohne zusatzliche Diffusions- 
schicht (24), aus einer Verbindungsschicht (23) mit 
zusatzlicher Dif f usionsschicht (24) oder nur aus 
10 einer Dif fusionsschicht (24) besteht. 

9. Ringlaufer (10) nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Verbindungsschicht (23) eine 
Dicke von 0, 1 urn - 30 um und die Dif fusionsschicht 
(24) eine Dicke von 1 um - 2000 um aufweist wobei 

15 bevorzugt eine Verbindungsschicht (23) mit einer 

Dicke von 8 um - 12 um und eine Dif fusionsschicht 
(24) mit einer Dicke von 100 um - 200 um vorgesehen 
sind. 

10. Ringlaufer (10) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
20 gekennzeichnet, dass die Verbindungsschicht (23) , 

gegebenenfalls auch die Dif fusionsschicht (24) 
.Schwefel- und/oder Kohlenstof f teile enthalten. 

11. Ringlaufer (10) nach einem der Anspruche 7 - 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ober flache (22) des 

25 Kerns (20) poliert und/oder mit einer Oxydschicht 

versehen ist. 

12. Ringlaufer (10) nach einem der Anspruche 7 - 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ober flache (22) des 
Kerns (20) , vorzugsweise glanzend, schwarz, blau, 

30 gelb oder weiss ist. 

13. Ringlaufer (10) nach einem der Anspruche 7 - 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundwerkstof f (21) 
des Kerns (20) ein verguteter und/oder ein unlegier- 
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ter oder niedrig legierter Stahl, vorzugsweise ein 
Nitrierstahl ist. 

14. Ringlaufer (10) nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Grundwerkstof f (21) des Kerns 
5 (20) vorzugsweise nitridbildende Elemente wie Chrom, 

Vanadium, Aluminium, Molybdan, Mangan und / oder 
Nickel enthalt. 
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Erfindung zugrundefiegenden Prfnzips oder der fhr zugrundefiegenden 
Theorie angegeben ist 

*X* VeroffenlGchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann aOein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht ate neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtei werden 

"V VeroffentEchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeil beruhend betrachtet 
werden. wenn die Veroffentlichung mit einer Oder mehreren anderen 
Ver6ffenllichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheJiegendlsl 
VeroffentEchung. die Mitgtied derselben Patentfamilie 1st 
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